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A... ATTACHING HOLE 

(57) Abstract: A coated cutting tool having a ceramic film on its cemented carbide parent material. The parent material is provided 
with a cutting edge having round honing or combination honing applied thereto, a breaker and a seat surface which are disposed in 
a scoop surface leading to the cutting edge, and an attaching hole for holder fixing purposes, the nose radius being 1.6 mm or more. 
The ceramic film is provided with an a type aluminum oxide film. And, the interior of the honing section, the honing clearance 
surface side, and the honing scoop surface side have a ten-point average roughness (Rz) (reference length 5 um) of 0.2 um or less, 
and the top of the breaker, the seat surface, and the periphery of the attaching hole have a ten-point average roughness (Rz) of 0.5 
um or less. 
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